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The invention concerns a conditioned composition comprising at least a liquid absorbed on a support containing a precipitated silica, 
said silica being in the form of substantially spherical beads and having: a mean pellet size greater than 150 /im; a filling density in compact 
state (DRT) greater than 0.29; a oversize rale for a grid with mesh aperture size of 75 ^m of at least 92 wt. %. The invention also concerns 
the use of such a silica as a support for liquid. 



(57) Abrege 

L' invention conceme une composition conditionnde comprenant au moins un liquide absorbd sur un support contenant une silice 
pr6cipit6c, cette silice sc prfeentant sous forme de billes sensiblemcnt sph^riques et poss6danl: une taille moyenne des billes sup6rieure k 
150 /im. une density de remplissage ^ Tdtat tassi (DRT) sup6rieurc a 0.29. un taux de refus au tamis ayant une ouverture dc maillcs dc 75 
/im d'au moins 92 % en poids. EUe conceme 6galement Tutilisation d'une telle silice comme support de liquide. 
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CQMPOSmON COMPRENANT UN LIQUtDE ABSORBE SUR UN SUPPORT 

A BASE DE SILICE PRECIPITEE 

5 La presente invention conceme une composition comprenant un liquide, 

notamment un complement liquide d'alimentation animate, absorbe sur un support a 
base d'une silica precipitee particuliere. 

Elle est egalement relative a Tutilisation de cette siiice comme support de liquide 
II est connu de conditionner des liquides, notamment des additifs d'alimentation 

10 animate, sur des supports solides, en particuiier sur un support siiice. Ce 
conditionnement a generatement pour but de transformer un liquide non ou difficilement 
manipulable en poudre fluide pouvant &tre stockee facilement, par example en sac. et 
manipulable plus aisement, et pouvant aussi se disperser sans difficulte et bien se 
melanger a d'autres constituants solides divises. 

15 Dans Texpose qui suit, on entend par composition condittonnee la composition 

atnsi obtenue, c'est-a-dire un liquide absort>e sur un support siiice. 

Cette composition conditionnee doit pouvoir etre manipulee facilement, ce qui 
impiique une bonne fluidite et un faible poussierage. Elle doit egalement presenter une 
teneur assez importante en matiere active (liquide), ainsi qu'une densite elevee. Ces 

20 differentes exigences sont parfois contradictoires et ne sont pas souvent remplies par 
les supports sitices de Tart anterieur. 

Ainsi, Tobjet principal de Tinvention est de foumir une nouvelle presentation de 
composition conditionnee possedant de plus, de maniere avantageuse, a la fois une 
bonne fluidite. un poussierage tres faible voire nul et une densite elevee. 

25 La Demanderesse a trouve que, dans ce but. rutilisation d*une siiice precipitee 

ayant, entre autres, une morphoiogie bten specifique. en I'occunrence une presentation 
sous forme de btlles sensiblement spheriques, et une taille moyenne des particules 
reiativement elevee, en tant que support pour liquides, notamment pour la vitamine E 
(ou son acetate), etait particulierement satisfaisante. 

30 Dans Texpose qui suit, la taille moyenne des particules est mesuree selon la 

norma NF X 11507 (decembre 1970) par tamisage a sec et determination du diametre 
correspondant a un refus cumule de 50 %. 

La densite de remplissage a Tetat tasse (DRT) est determinee selon ia norme 
NFT 30-042. 

35 La prise d'huile OOP est mesuree selon la norme NF T 30-022 (mars 1953) en 

mettant en ceuvre te dioctylphtalate. 

Les volumes poreux donnes sont mesures par porosimetrie au mercure ; la 
preparation de chaque echantillon peut se faire comme suit : chaque eciiantillon est 
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prealablement seche pendant 2 heures en etuve a 200 X, puis place dans un recipient 
a essai dans las 5 minutes suivant sa sortie de I'etuve et degaze sous vide, par exemple 
a I'aide d'une pompe a tiroirs rotatifs ; les diametres de pores sont calcules par la 
relation de WASHBURN avec un angle de contact theta egal a 140' et une tension 
5 superficielle gamma egale a 484 Dynes/cm (porosimetre MICROMERITICS 9300). 

La surface specifique BET est detenminee selon la methode de BRUNAUER - 
EMMET - TELLER decrite dans The journal of the American Chemical Society", Vol. 60. 
page 309, fevrier 1938 et correspondant d la norma NF T 45007 (novembre 1987). 

La surface specifique CTAB est la surface exteme determinee selon la norma 
10 NF T 45007 (novembre 1987) (5.12). 

Le temps d'ecoulement des i:x>mpositions conditionnees, qui illustre ieur 
coulabilite, est mesure par passage de 50 grammes de produit a travers un silo en verre 
d*orifice calibre : diametre du cyiindre : 50 mm ; hauteur du cyiindre : 64 mm ; angle de 
cdne : 53 ; diametre de passage a la base du cone : 8 mm. Selon cette methode. on 
15 rempiit le silo, ferme a sa base, a Taide de 50 grammes de produit ; puis on ouvre sa 
base et on note apres ecoutement total desdits 50 grammes le temps de passage, dit 
temps d'ecoulement t^, du produit. 

L'angle de talus est mesure selon la nomne NF T 20*221. 

La composition selon {'invention comprend au moins un liquide absorbe sur un 
20 support contenant une silice precipitee, ladite silice precipitee se presentant sous forme 
de billes sensiblement spheriques et possedant . 

- une taille moyenne des billes superieure a 150 pm, 

- une densite de remplissage a I'etat tasse (DRT) superieure a 0,29. 

- un taux de refus au tamis ayant une ouverture de mailles de 75 pm d'au moins 
25 92 % en poids. 

Ainsi, la silice precipitee utiiisee dans la composition conditionnee selon I'invention 
se presente sous une forme tres particuliere, en Poccurrence sous forme de billes 
sensiblement spheriques. 

La taille moyenne desdites billes est superieure a 150 pm, et, avantageusement, 
30 egale a au moins 200 pm ; en general, elte est d'au plus 320 pm. de preference d'au 
plus 300 pm ; elle peut etre comprise entre 200 et 290 pm, en particulier entre 210 et 
285 pm, par exemple entre 215 et 280 pm. Cette taille peut notamment etre comprise 
entre 260 et 280 pm. 

Ladite silice precipitee presente une densite assez elevee : sa densite de 
35 remplissage a Fetat tasse (DRT) est superieure a 0.29. Elle est de preference d'au 
moins 0,30, en particulier d'au moins 0,31. Elle peut etre d'au moins 0,32. 

Cette silice presente un taux de refus au tamis ayant une ouverture de mailles de 
75 pm d'au moins 92 % en poids, de preference d'au moins 93 % en poids. Ceci signifie 



3NSCOC D <WO 9<-37237A' ' > 



wo 99/07237 



PCT/FR98/01743 
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qu'au moins 92 % en poids, de preference au moins 93 % en poids, des particules de 
cette silice sont retenus par un tamis dont rouverture de mailles est de 75 pm. 

Ainsi. cette silice presente une teneur en poids de particules fines faible. 

De maniere encore plus preferee, son taux de refus au tamis ayant une ouverture 
5 de mailles de 75 pm est d'au moins 94 % en poids, notamment d'au moins 95 % en 
poids ; il peut etre par exemple d'au moins 96 % en poids. voire d'au moins 97 % en 
poids. II est generalement d'au plus 98 % en poids. en particulier d'au plus 97,5 % en 
poids. 

La siiice predpitee utilisee dans la composition conditionnee seion Finvention est 
10 done peu poussierante. 

En general, elle presente une pnse d'huile (DOP) tfau moins 250 m!/100g, de 
preference comprise entre 250 et 280 ml/100g. Celle-ci peut etre comprise entre 255 et 
275 ml/100g, par exemple entre 255 et 270 ml/100g. 

Ladfte silice possede habituellement un volume poreux (V^^) constitue par les 
15 pores de diametre inferieur 1 pm Inferieur a 1,95 cm^/g, en particulier inferieur a 
1.90cm3/g. 

Sa surface specifique BET est generalement comprise entre 140 et 240 m^/g, 
notamment entre 140 et 200 nr>2/g. Elle est par exemple comprise entre 150 et 190 m^/g. 
Elle peut etre en particulier comprise entre 160 et 170 m^/g. 

20 Sa surface spedfique CTAB peut etre comprise entre 140 et 230 m^/g, notamment 

entre 140 et 190 m^/g. Elle est par exemple comprise entre 150 et 180 m^/g. en 
particulier entre 150 et 165 m?/g. 

Elle presente en general une humldite reduite ; son taux d'humidite (perte au 
sechage ^ 105 •C pendant 2 heures) est de preference inferieur a 5 % en poids. 

25 De maniere avantageuse, la silice employee dans la composition selon Tinvention 

est issue du sechage au moyen d'un atomiseur a buses d'une suspension de silice 
obtenue par predpitation. De preference, ladite suspension de silice a secher presente 
un taux de matiere seche compris entre 22 et 24 % en poids. en particulier entre 22.5 et 
23,5 % en poids. 

30 Cette silice peut etre preparee par un precede du type comprenant la reaction d'un 

silicate avec un agent addifiant ce par quoi I'on obtient une suspension de silice 
predpitee. puis la separation et le sechage a Taide d un atomiseur a buses de cette 
suspension, la predpitation etant realisee de ia maniere suivante : 

(1) on forme un pied de cuve initial comportant au moins une partie de la quantite 

35 totale de silicate engage dans ia reaction et. en general, au moins un electrolyte, la 
concentration en silicate (exprimee en Si02) dans ledit pied de cuve initial etant 
inferieure d 100 g/l. notamment a 90 g/l. et la concentration en electrolyte (sulfate de 
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sodium par exemple) dans ledit pied de cuve initial etant infeneure a 17 g/1, par exemple 
inferieure a 14 g/l, 

(2) on ajoute Tagent acidifiant audit pied de cuve jusqu'a Tcbtention d'une valeur 
du pH du milieu reactionnel d'au moins environ 7, generalement comprise entre environ 

5 7 et 8. 

(3) on ajoute au milieu reactionnel de Tagent acifiant et, le cas echeant. 
simultanement la quantite restante du silicate, 

la suspension a secher presentant un taux de matiere seche compris entre 22 et 24 % 
en poids, en particulier entre 22,5 et 23,5 % en poids. 
10 11 est a noter. d'une maniere generate, que le procede conceme est un procede de 

synthese de siiice de precipitation, c'est-a-dire que Ton fait agir, dans des conditions 
particuiieres, un agent acidifiant sur un silicate. 

Le choix de I'agent acidifiant et du silicate se fait d'une maniere bien connue en 

soi. 

15 On peut rappeler que Ton utilise generalement comme agent acidifiant un acide 

mineral fort tel que Tacide sulfurique, Facide nrtrique ou Tadde chlorhydrique, ou un 
actde organique tel que Tacide acetique. I'acide formique ou I'acide carbonique. 

L'agent acidifiant peut etre dilue ou concentre ; sa nonmaiite peut etre comprise 
entre 0,4 et 8 N. par exemple entre 0,6 et 1.5 N. 
20 En particulier. dans le cas ou Tagent acidifiant est ractde sulfurique, sa 

concentration peut etre comprise entre 40 et 180 g/l, par exemple entre 60 et 130 g/l. 

On peut par ailleurs utiiiser en tant que silicate toute forme courante de silicates 
tels que metasilicates, disiiicates et avantageusement un silicate de metal alcalin, 
notamment le silicate de sodium ou de potassium. 
25 Le silicate peut presenter une concentration exprimee en siiice comprise entre 40 

et 330 g/l, en particulier entre 60 et 300 g/l, par exemple entre 60 et 250 g/l. 

De maniere generate, on emploie. comme agent addifiant I'adde sulfurique, et, 
comme silicate, le silicate de sodium. 

Dans le cas ou Ton utilise le silicate de sodium, celui-ci presente. en general, un 
30 rapport ponderat SiOj/NajO compris entre 2 et 4, par exemple entre 3,0 et 3,7. 

Le pied de cuve initial comprend. en general, un electrolyte. Le terme d'electrolyte 
s*entend id dans son acceptation normale, c'est-a-dire qu'il signifie toute substance 
ionique ou moieculaire qui, lorsqu'elle est en solution, se decompose ou se dissocie 
pour former des ions ou des particules chargees. On peut dter comme electi^lyte un set 
35 du groupe des sets des metaux alcalins et alcalino-terreux. notamment le sel du metal 
de silicate de depart et de I'agent addifiant, par exemple le chlorure de sodium dans le 
cas de la reaction d*un silicate de sodium avec I'adde chlorhydrique ou. de preference. 
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le sulfate de sodium dans le cas de la reaction dun silicate de sodium avec I'acide 
sulfurique. 

Dans le cas (prefere) d'un pied de cuve de depart ne comprenant qu'une partie de 
la quantite totals de silicate engage dans la reaction, on precede, dans Tetape (3), a une 
5 addition simultanee d'agent addifiant et de la quantite restante de silicate. 

Cette addition simultanee est de preference realisee de maniere telle que la valeur 
du pH soit constamment egale (a ^-A 0.2 pres) a celle atteinte a Tissue de Tetape (2). 

En general, dans une etape suivante, on ajoute au milieu reactionnel une quantite 
supplementaire d'agent addiftant, de preference jusqu'a I'obtention d'une valeur du pH 
10 du milieu reactionnel comprise entre 3 et 6,5, en particulier entre 4 et 6.5. 

II peut etre alors avantageux d'effectuer. apres cette addition d'une quantite 
supplementaire d'agent addifiant, un murissement du milieu reactionnel, ce 
murissement pouvant par exempte durer de 2 li 60 minutes, notamment de 3 a 20 
minutes. 

15 Dans le cas d'un pied de cuve de depart comprenant la quantite totale du silicate 

engage dans la reaction, on precede, dans Tetape (3), a une addition d'agent addifiant. 
de preference jusqu'a I'obtention d'une valeur du pH du milieu reactionnel comprise 
entre 3 et 6,5, en particulier entire 4 et 6.5. 

II peut etre egalement alors avantageux d'effectuer, apres cette etape (3). un 
20 murissement du milieu reactionnel. ce murissement pouvant par exemple durer de 2 a 
60 minutes, notamment de 3 a 20 minutes. 

La temperature du milieu reactionnel est generalement comprise entre 70 et 
98 X. 

Selon une variante du precede, la reaction est effectuee a une temperature 
25 constante, de preference comprise entre 80 et 95 ''C. 

Selon une autre variante (preferee) du procede, la temperature de fin de reaction 
est plus eievee que la temperature de debut de reaction : ainsi, on maintient la 
temperature au debut de la reaction de preference entre 70 et 95 '^C. puis on augmente 
la temperature, de preference jusqu'a une valeur comprise entre 80 et 98 ^C. valeur a 
30 iaquelle elle est maintenue jusqu'a la fin de la reaction. 

On obtient a Tissue des etapes qui viennent d'etre decrites. une bouillie de silice 
qui est ensuite separee (separation liquide-solide). 

En general, ladite separation comprend une filtration et un lavage a I'aide d'un 
filtre equipe d'un moyen de compactage. 
35 Ce filtre peut etre un filtre ^ bande equipe d'un rouleau assurant le compactage. 

Neanmoins. de preference, ce filtre est un filtre presse, la separation comprend 
alors en general une filtration, un lavage puis un compactage, au moyen dudit filtre. 
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La suspension de silice precipitee ainsi recuperee (gateau de filtration) est ensuite 
sechee par atomisation, au moyen d'un atomiseur a buses. 

De maniere tres preferee, cette suspension doit presenter immediatement avant 
son sechage un taux de matiere seche compris entre 22 et 24 % en poids, en particulier 
5 entre 22.5 et 23,5 % en poids. 

II y a lieu de noter que le gateau de fittration n est pas toujours dans des 
conditions permettant une atomisation notamment a cause de sa viscosite eievee. D'une 
maniere connue en soi, on soumet alors le gateau a une operation de delitage. Cette 
operation peut etre realisee par passage du gateau dans un broyeur de type coiloTdal ou 
10 a bille. Le delitage est generalement effectue en presence d'un compose de raluminium. 
en particulier d'aluminate de sodium. Uoperation de delitage permet notamment 
d'abaisser la viscosite de la suspension a secher ulterieurement. 

La Demanderesse a decouvert que la silice precipitee definie plus haut, done 
ayant une morphologie bien spedfique. en Toccurrence une presentation sous forme de 
15 billes sensibiement spheriques, et denses, une taille moyenne des particules 
relativement eievee, presentait une bonne fluidite et un caractere peu poussierant, et 
convenait parBculierement bien au conditionnement des liquides. 

A titre de liquides, on peut notamment dter les liquides organiques tels que les 
actdes organiques. les agents tensio-actifs, par exemple utilises en detergence. du type 
20 anionique tels que les sulfonates ou du type non ionique tels que les alcools. les additifs 
organiques pour caoutchouc, les pesticides. On peut utiliser a titre de liquides des 
agents conservateurs (acide phosphorique, actde propionique notamment). des ardmes, 
des colorants. 

La Demanderesse a constate que la silice precipitee decrite precedemment etait 
25 particulierement adaptee au conditionnement des complements liquides d'aiimentation, 
notamment d'aiimentation animate. 

Ainsi, le liquide contenu dans la composition conditionnee conforme a invention 
est de preference un complement liquide d'aiimentation animale. On peut notamment 
dter la choline, le chlorhydrate de choline, les vitamines telles que les vitamines A. B. C, 
30 D, K et. de preference, la vitamine E (ou son acetate). 

Uoperation d'absorption du liquide sur le support a base de ladite silice precipitee 
peut s'effectuer de maniere dassique, en particulier par pulverisation du liquide sur la 
silice dans un melangeur. 

Si la quantite de liquide absorbe depend en general de Tapptication recherchee, la 
35 composition selon I'invention presente habituellement, notamment dans le cas de la 
vitamine E (ou de son acetate), une teneur en liquide d'au moins 50 % en poids, en 
particulier comprise entre 50 et 65 % en poids. notamment entre 50 et 60 % en poids 



wo 99/07237 



PCT/FR98/01743 



7 

(par rapport au poids total de la composition) ; elie peut etre par exemple comprise entre 
52 et 56 % en poids. 

Des teneurs en liquids encore superieures peuvent etre utilisees, notamment dans 
le cas du chlortiydrate de choline. 
5 La composition conditionnee seion I'invention, du fait de ia presence de la silice 

precipitee ayant les caracteristiques sus-mentionnees, presente. de maniere 
avantageuse, un poussierage tres faible voire nul et une excellente fluldite, combines a 
une densite elevee. 

Ainsi. de maniere preferee. ladite silice predpitee confere a cette composition, en 
10 particulier dans ie cas de la vitamine E (ou de son acetate), un taux de refus au tamis 
ayant une ouverture de mailles de 75 \im d*au moins 97 % en poids. notamment d'au 
moins 98 % en pokJs. Ce taux, en particulier dans le cas de la vitamine E (ou de son 
acetate), est preferenbellen^ent d'au moins 99 % en poids. par exemple d'au moins 
99,5 % en pofds. vou^e (Tau moins 99,7 % en poids ; il peut meme etre d'au moins 
15 99.8 % en poKls Cette composition presente ainsi une teneur en poids de particules 
fines extremement faible. Elle est done tres peu ou meme pas du tout poussierante. 

De plus, la composition conditionnee selon Tinvention. en particulier dans le cas 
de la vitamine E (ou de son acetate), presente. de maniere preferee. un temps 
d'ecoulement (mesure pour 50 grammes de produit et pour un diametre de passage 
20 de 8 mm) inf^rveur a 10 secondes. notamment inferieur a 9 secondes et, par exemple, 
d*au plus 8 secondes. ce qui temoigne de son excellente fluidite. 

II peut etre note que I'angle de talus de cette composition, notamment dans le cas 
de la vitamine E (ou de son acetate), est generalement d'au plus 31 et peut etre 
inferieur d 30 *. 

25 La composition conditionnee conforme d Tinvention. en particulier dans le cas de 

la vitamine E (ou de son acetate), presente habituellement une densite de remplissage 
a retat tasse (DRT) d'au moins 0.63, par exemple d'au moins 0,65. et peut etre d'au 
moins 0.70. 

L'invention a egalement pour objet Tutilisation de la silice precipitee decrite 
30 precedemment comme support de liquide, tel que par exemple Fun des liquides cites 
plus haut 

L'exemple suivant illustre Tinvention sans toutefois en limiter la portee. 
35 EXEMPLE 

1) Dans un reacteur en ader inoxydable muni d'un systeme d'agitation par helices 
et d'un chauffage par double enveloppe, on introduit : 
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- 345 litres d*eau 

- 7.5 kg de Na2S04 

. 586 litres de silicate de sodium aqueux presentant un rapport ponderal 
Si02/Na20 egal a 3,5 et une densite a 20 "C egale a 1,133. 
5 La concentration en silicate exprimee en SiOj dans le pied de cuve initial est ainsi 

de 85 g/l. Le melange est alors porte a une temperature de 79 •C tout en le maintenant 
sous agitation. On y introduit ensuite 386 litres d'acide sulfurique dilue. de densite a 
20 *C egale a 1,050, jusqu'a obtenir dans le mileu reactionnel une valeur de pH 
(mesuree a sa temperature) egale a 8,0. La temperature de la reaction est de 79 ""C 
10 pendant les 25 premieres minutes ; elle est ensuite portee de 79 a 86 en 15 minutes, 
puis maintenue a 86 * C jusqu'a la fin de la reaction. 

On introduit ensuite (c'est-a-dire lorsque le pH du milieu reactionnel a atteint la 
valeur de 8,0) conjointement dans le milieu reactionnel 83 litres de silicate de sodium 
aqueux du type decrit ci-avant et 134 litres d'acide sulfurique, egalement du type decrit 
15 ci-avant cette introduction simultanee d'acide et de silicate etant realisee de maniere 
telle que le pH du milieu reactionnel, pendant la periode d'introduction. soit 
constamment egal ^ 8,0 ± 0,1. Apres introduction de la totalite du silicate, on continue a 
introduire de I'adde dilue pendant 9 minutes de maniere a amener le pH du milieu 
reactionnel a une valeur egale a 5,2. Apres cette introduction d'adde. on maintient la 
20 bouillie reactionnelle obtenue pendant 5 minutes sous agitation. 
La duree totale de la reaction est de 1 19 minutes. 

On obtient ainsi une bouillie ou suspension de silice predpitee qui est ensuite 
filtree et lavee au moyen d'un filtre presse a plateaux verticaux (lesdits plateaux etant 
equipes de membrane defomaable permettant de comprimer le gateau de filtration par 
25 introduction d'air sous pression). a une pression de 7.5 bars et pendant le temps 
necessaire afin d'obtenir un giteau de silice dont la perte au feu est egale a 77.1 % 
(done un taux de matiere seche de 22.9 % en poids). 

Le gateau obtenu est ensuite fluidifie par action mecanique et chimique (ajout 
d'une quantite d'aluminate de sodium correspondent a un rapport ponderal Al/Si02 de 
30 3000 ppm). Apres cette operation de delitage, la bouillie resultante. de pH egal a 6,6. 
est sechee au moyen d'un atomiseur a buses. 

La silice predpitee obtenue PI se presente sous forme de billes sensiblement 
spheriques et possede les caracteristiques supplementaires suivantes : 

35 . taille moyenne des particules 270 pm 

. DRT 0.31 

- taux de refus au tamis 75 pm 96.7 % 

. prise d'huile DOP 265 ml/1 OOg 
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. volume poreux (V^,) constitue 
par les pores de d < 1 pm 

- surface specifique BET 

- surface specifique CTAB 



< 1,90 cm^/g 
165 m2/g 
156m2/g 



2) On met de la vitamine E sur un support forme par la silice PI prepares en 1). 

La mise sur support de la vrtamtne E s*effectue dans un melangeur en V de 7 litres 
toumant d 20 tours/min. avec un axe inteheur toumant a 1900 tours/min, muni de 
plaques au travers desqueiles est pulverisee la vitamine E et sur lesquelles sont fixes 
des couteaux emotteurs. 

On charge la totalite de la silice P1 dans le melangeur, puis on pulverise la 
vitamine E (a une temperature de 70 *C et a un debit de 100 mi/min) sur cette silice. On 
melange pendant 15 minutes, puis on homogeneise durant 2 minutes supplementaires. 

La composition conditionnee alors obtenue contient 45 % en poids de silice 
predpitee P1 et 55 % en poids de vitamine E et possede les caracteristiques 
supplementaires suivantes : 

- taux de refus au tamis 75 |jm 99,7 % 

- temps d*ecoulement t^ 8 secondes 

- angle de talus 29,9 

- DRT > 0.65 

Ainsi, cette composition conditionnee a base d'un support silice precipitee, sous 
fomne de billes sensiblement spheriques, presente une tres bonne fluidite (ce qui est 
iilustre notamment par un faible temps d*ecouiement t^) et n'est pas du tout poussierante 
(ce qui est iilustre en particulier par un taux de refus au tamis ayant une ouverture de 
maiiles de 75 pm tres eleve), tout en ayant une forte densite. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition conditionnee comprenant au moins un liquide absorbe sur un support 
contenant une silice precipitee, caracterisee en ce que ladite siiice se presente sous 
forme de billes sensiblement spheriques et possede : 

- une taille moyenne des billes superieure a 150 pm. 

- une densite de remplissage a Fetat tasse (DRT) superieure a 0,29, 

- un taux de refus au tamis ayant une ouverture de mailles de 75 pm d au moins 
92 % en poids. 

2. Composftion selon la revendication 1, caracterisee en ce que la dite silice possede 
une tailie moyenne des billes d*au moins 200 Mm, en particuiier comprise entre 200 
et 290 pm 

3. Compositon selon Tune des revendications 1 et 2. caracterisee en ce que ladite 
silice possede une densite de remplissage a retat tasse d'au moins 0,30, en 
particuiier d'au moms 0.31. 

4. Composition selon Tune des revendications 1 a 3, caracterisee en ce que ladite 
silice possede un taux de refus au tamis ayant une ouverture de mailles de 75 pm 
d*au moins 93 % en poids, en particuiier d'au moins 94 % en poids. 

5. Composition salon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee en ce que ladite 
silice possede una prise d'huile OOP d'au moins 250 ml/IOOg, de preference 
comprise entre 250 et 280 ml/IOOg, en particuiier entre 255 et 275 ml/IOOg. 

6. Composition selon Tune des revendications 1 a 5. caracterisee en ce que la dite 
silice possede un volume poreux (V^,) constitue par ies pores de diametre inferieur 
d 1 pm inferieur d 1.95 cm^/g, en particuiier inferieur d 1.90 cm^/g. 

7. Composition selon Tune des revendications 1 a 6, caracterisee en ce que ladite 
silice est issue du s^criage au moyen d*un atomiseur a buses d'une suspension de 
silice obtenue par precipitation. 

8. Composition selon la revendication 7, caracterisee en ce que ladite suspension de 
silice presente. avant sechage. un taux de matiere seche compris entre 22 et 24 % 
en poids, de preference entre 22.5 et 23,5 % en poids 
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9. Composition selon Tune des revendications 1 a 8. caracterisee en ce que ladite 
composition presente une teneur en liquide d'au moins 50 % en poids. en particuiier 
comprise entre 50 et 65 % en poids. 

5 10. Composition seion Tune des revendications 1 a 9, caracterisee en ce que ledit 
liquide est un agent conservateur, un arome, un colorant, un complement liquide 
d'aiimentation animate. 

11. Composition seion Tune des revendications 1 a 10, caracterisee en ce que iedit 
10 liquide est la vitamine E ou Tacetate de vitamine E. 

12. Composition selon Tune des revendications 1 a 11. caracterisee en ce que ladite 
composition possede un taux de refus au tamis ayant une ouverture de mailles de 
75 pm tfau moins 97 % en poids, en particuiier d'au moins 98 % en poids. 

15 

13. Composition selon Tune des revendications 1 a 12. caracterisee en ce que ladite 
composition presente un temps d'ecoulement t^. pour 50 grammes et pour un 
diametre de passage de 8 mm, inferieur a 10 secondes, de preference inferieur a 9 
secondes. 

20 

14. Utilisation d'une silice precipitee comme support de liquide. notamment de 
complement liquide d'aiimentation animate, caracterisee en ce que ladite silice se 
presente sous forme de billes sensibiement spheriques et possede : 

- une tailte moyenne des billes superieure a 150 pm. de preference superieure a 
25 200 Mm. 

- une densite de remplissage a I'etat tasse (DRT) superieure a 0.29. de preference 
d'au moins 0,30. 

• un taux de refus au tamis ayant une ouverture de mailles de 75 ym d'au moins 
92 % en poids, de preference d'au moins 93 % en poids. 

30 

15. Utiisation selon la revendication 14, caracterisee en ce que ladite silice possede 
une pnse d'huile DOP d'au moins 250 ml/100 g. de preference comprise entre 250 
et 280 ml/100 g. 

35 16. Utilisation selon Tune des revendications 14 et 15, caracterisee en ce que la dite 
silice possede un volume poreux (V^^) constitue par les pores de diametre inferieur 
a 1 inferieur a 1.95 cm^/g, en particuiier inferieur a 1,90 cm^/g. 
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17. Utilisation selon Tune des revendications 14 d 16, caracterisee en ce que ladite 
siiice est issue du sechage au moyen d'un atomiseur a buses d'une suspension de 
silice obtenue par precipitation, ladite suspension de siiice presentant de 
preference, avant sechage. un taux de nnatiere seche compris entre 22 et 24 % en 
poids. 

18. Utilisation seion i'une des revendications 14 a 17, caracterisee en ce que iedit 
liquide est la vitamine E ou i'acetate de vitamine E. 
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